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@> Ref lektierende Mattenbahn fur Gewachshauser 

Die Erfindung betrifft eine ref lektierende Mattenbahn, die 
oach dem Prinzip des Kettenwirkens unter Verwendung 
metaHisierter Foliestreifen hergestetlt ist und in Gewachs- 
hausern zur Licht- und Warmereflexion vorzugsweise fur 
lamellenartig angeordnete Schirme eingesetzt wird. Erfin- 
dungsgemafc sind in einem Kettengewirke mit der Bindung 
Rechts/Links-Franse mit SchuB metallisierte Foliestreifen 
als Schu&faden eingebunden, die mindestens die vierfache 
Schnittbreite der maschenbildenden Faden aufweisen. Die- 
se bestehen aus Streifen einer UV-bestandigen Folie mit 
einer Schnittbreite von weniger als 2 mm und sind auf den 
Wirkwerkzeugen in ibrer Form thermisch fixiert. Die Ma- 
schenlange betragt mindestens 2,3 mm und hochstens die 
Half te der Schnittbreite der Schu&faden. Die Mattenbahn ist 

• wasserdampfdurchlassig und kann Tropfwasser aufneh- 
f men. Sonnenstrahlen werden diffus reflektiert. Das Entste- 

* hen von Laufmaschen ist nahezu ausgeschiossen. 
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Patentanspruche 

1. Reflektierende Mattenbahn fur Gewachshauser 
unter Verwendung metallisierter, insbesondere alu- 
miniumbedampfter Foliestreifen, die nach deni 
Prinzip des Kettenwirkens mit der Bindung Rechts/ 
links-Franse mit SchuB hergestellt ist. dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die metallisierten Foliestreifen 
ais SchuBfaden eingebunden sind und mindestens 
die vierfache Schnittbreite der maschenbildenden 
Faden, die aus Streifen einer UV-bestandigen Folie 
mit einer Schnittbreite von weniger als 2 mm beste- 
hen und auf den Wirkwerkzeugen in ihrer Form 
thermisch fixiert sind, aufweisen und die Maschen- 
lange mindestens 2,3 mm, hochstens jedoch die 
Halfte der Schnittbreite der SchuBfaden betragt 

2. Reflektierende Mattenbahn nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB im Randbereich die Ma- 
schenstabchen dichter angeordnet sind, die ma- 
schenbildenden Faden eine Feinheit besitzen, die 
einer mehrfachen Schnittbreite entspricht und die 
SchuBfaden eine hohe mechanische Beanspruch- 
barkeit aufweisen. 

3. Reflektierende Mattenbahn nach Anspruch 2, da- 
durch gekennzeichnet, daB ein hochfestes deh- 
nungsarmes Seil ais StehschuB im Randbereich an- 
geordnet ist. 

4. Reflektierende Mattenbahn nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB die SchuBfaden aus me* 
tallisierten Foliestreifen jeweils zwischen benach- 
barten Maschenstabchen verlaufen. 

5. Reflektierende Mattenbahn nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Abstand der Ma- 
schenstabchen maximal 1 5 mm betragt. 

Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine reflektierende Matten- 
bahn, die nach dem Prinzip des Kettenwirkens unter 
Verwendung metallisierter Foliestreifen hergestellt ist 
und in Gewachshausern zur Licht- und Warmereflexion, 
vorzugsweise fiir lamellenartige angeordnete Schirme, 
eingesetzt wird. 

Beim Betreiben von Gewachshausern tritt das Pro- 
blem auf, daB sowohl zum Schutz der Pflanzen eine 
direkte Sonneneinstrahlung als auch zur Einsparung 
von Heizenergie eine ungehinderte Warmeabstrahlung 
in die Umgebung vermieden werden muB. Dazu ist be- 
reits eine Vielzahl von Losungs vorschlagen bekann t 

So werden als Reflexionsmaterial Metallfolien oder 
metallisierte Folie eingesetzt Diese haben den Nachteil, 
daB sie undurchlassig fur aufsteigenden Wasserdampf 
sind und so an ihrer Unterseite die Bildung von Kon- 
denswasser hervorrufen, das auf die Pflanzen tropft und 
sie schadigen kann. Eine Perforation der Folie, wie sie 
z. B. in der DE-OS 32 17 804 beschrieben wird, ist nicht 
geeignet, die Pflanzen vor Tropfwasser zu schOtzen, da 
vom Gewachshausdach auf die Folie tropfendes Kon- 
denswasser sich sammelt und durch die Perforation auf 
die Pflanzen tropft AuBerdem sind derartige Folien na- 
hezu lichtundurchlassig, so daB die Pflanzen nicht genu- 
gend for ihr Wachstum benotigtes Licht erhalteit 

Um diesen Nachteil zu beseitigen, ist es z. B. moglich, 
mehrere Foiiebahnen nebeneinander lamellenartig 
drehbar anzuordnen. Dies andert aber nichts an der 
bereits genannten Schadigung der Pflanzen durch Kon- 
denswasser. Hinzu kommt daB einfallendes Sonnenlicht 
durch die schrag gestellten Lamellen aus glatter Metall- 



folie reflektiert wird und konzentriert auf die Pflanzen 
trifft 

Nach der DD-PS 2 1 1 053 ist ein Gewachshausvor- 
hang aus Foliestreifen, die mittels textiler Faden z. B. in 
5 Form eines Gewirkes zusammengehalten werden, be- 
kannt Dieser Vorhang besitzt im Vergleich zu durchge- 
henden Foiiebahnen den Vorteil einer besseren Hand- 
habbarkeit und ist wasserdampfdurchlassig, so daB es an 
seiner Unterseite nicht zum Abtropfen von Kondens- 
io wasser kommt Allerdings besteht die Gefahr, daB sich 
beim Einsatz als lamellenartig angeordnete Schirme von 
der Gewachshaushulle herabtropfendes Kondenswas- 
ser auf der relativ glatten Gewirkeoberflache schnell 
flachenformig ausbreitet und durch die vorhandenen 
is Spalte der dicht aneinandergereihten SchuBfadenab- 
schnitte auf die Pflanzen tropft Da die Foliestreifen 
dicht aneinander liegen und die textilen Faden auf der 
reflektierenden Seite kaum sichtbar sind, entsprechen 
die Reflexionseigenschaften denen einer durchgehen- 
20 den Folie, was zu den bereits beschriebenen nachteil- 
igen Wirkungen fuhrt AuBerdem ist dieser Gewachs- 
hausvorhang durch eine komplizierte Herstellung ge- 
kennzeichnet insbesondere durch die erforderlich knit- 
terfreie Zufuhrung des StehschuBfadens sowie die beid- 
25 seitige Abbindung durch die querverlaufenden SchuBfa- 
den. In Weiterfuhrung dieser Erfindung wurden zum 
Erreichen einer teilweisen direkten LichtdurchlaBfahig- 
keit des Vorhanges rapportgemaB zwischen reflektie- 
renden Foliestreifen transparente Foliestreifen eingear- 
30 beitet Das erfordert aber bei der Herstellung die auf- 
wendigere Fadenvorlage auf einem Spulengatter. Zu- 
dem bewirkt die Gewirkestruktur, daB bei Beschadi- 
gung eines maschenbildenden Fadens eine hohe Nei- 
gung zur Laufmaschenbildung vorhanden ist 
35 Aufgabe der Erfindung ist es, eine Licht- und Warme- 
strahlung reflektierende Mattenbahn mit hoher Stabili- 
tat, die einfach und hochproduktiv nach dem Prinzip des 
Kettenwirkens mit der Bindung Rechts/Links-Franse 
mit SchuB herstellbar ist, zu entwickeln, welche unter 
40 alien Bedingungen, besonders beim Einsatz als lamellen- 
artige Anordnung unter dem Gewachshausdach, das 
Herabtropfen von Kondenswasser und die Einwirkung 
von Sonnenstrahlen auf die Pflanzen verhindert, wasser- 
dampfdurchlassig ist Tropfwasser aufnehmen kann und 
45 Sonnenstrahlen diffus reflektiert, wobei ein Maschen- 
lauf bei Beschadigung der maschenbildenden Faden na- 
hezu ausgeschlossen ist 

ErfindungsgemaB sind metallisierte, insbesondere 
aluminiumbedampfte Foliestreifen als SchuBfaden ein- 
50 gebunden. Sie weisen mindestens die vierfache Schnitt- 
breite der maschenbildenden Faden auf, die aus Streifen 
einer UV-bestandigen Folie mit einer Schnittbreite von 
weniger als 2 mm bestehen und auf den Wirkwerkzeu- 
gen in ihrer Form thermisch fixiert sind Die Maschen- 
55 lange betragt mindestens 23 mm, hdchstens jedoch die 
Halfte der Schnittbreite der SchuBfaden. 

Im Randbereich konnendie Maschenstabchen dichter 
angeordnet sein, die maschenbildenden Faden eine 
Feinheit besitzen, die einer mehrfachen Schnittbreite 
60 entspricht und die SchuBfaden eine hohe mechanische 
Beanspruchbarkeit aufweisen* 

Im Randbereich kann auBerdem ein hochfestes deh- 
nungsarmes Seil angeordnet sein. 

Die SchuBfaden aus metallisierten Foliestreifen kdn- 
65 nen vorteilhaft jeweils zwischen benachbarten Ma- 
schenstabchen verlaufen, Der Abstand der Maschen- 
stabchen sollte maximal 15 mm betragen. 

Die erfindungsgemaBe Mattenbahn besitzt auf Grund 
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des Einsatzes metallisierter Folie ausgezeichnete Licht- 
und Warmestrahlungsreflexionseigenschaften. Beson- 
dere Vorteile sind zu verzeichnen, wenn uber das ge- 
samte Gewachshaus hinweg mehrere Bahnen nebenein- 
ander lamellenartig drehbar angebracht werden. In 5 
waagerechter Stellung aller Bahnen ergibt sich eine ge- 
schlossene Flache mit guter Reflexion sowohl der Son- 
nenstrahlen am Tage nach auBen als auch der Warme- 
strahlen in der Nacht nach innen. Aufsteigender Was- 
serdampf kann durch die Durchbrechungen im Gewirke 10 
der Mattenbahn dringen, so daB sich an der Mattenun- 
terseite kein Kondenswasser absetzt. 

Da fur die meisten Pflanzen die die Mattenbahn 
durchdringende Lichtmenge nicht ausreicht, werden die 
einzelnen Bahnen durch Drehen urn ihre Langsachse so 15 
gestellt, daB die Pflanzen genugend Licht empfangen. 
Einfallende Sonnenstrahlen werden auf Grund der Mat- 
tenstruktur diffus reflektiert, so daB im Gewachshaus 
unterhalb der Mattenbahnen eine diffuse Uchtvertei- 
lung entsteht und der schadliche EinfluB sowohl direkt 20 
einfallender als auch von gJatten Metalloberflachen 
spiegelartig reflektierter Sonnenstrahlen auf die Pflan- 
zen verhindert wird. Dies geschieht, da die relativ brei- 
ten metallisierten SchuBfaden an den Punkten, an denen 
sie in die Maschen eingebunden sind, eingeschnurt sind, 25 
wodurch sie eine gewolbte, zum Teil trichterartige 
Form erhalten. Diese Form wird besonders dann er- 
reicht, wenn die SchuBfaden jeweils nur zwischen be- 
nachbarten Maschenstabchen verlaufen und der Ma- 
schenstabchenabstand 15 mm nicht uberschreitet 30 

Neben dieser Auswirkung auf die Lichtreflexion hat 
diese Mattenstruktur noch den Vorteil, daB auf sie fal- 
lende Wassertropfen zuerst zerstaubt und dann von den 
trichterartigen Hohlraumen aufgenommen werden. Auf 
diese Weise besitzt die Mattenbahn ein fur vom Ge- 35 
wachshausdach abtropfendes Kondenswasser ausrei- 
chendes Aufnahmevermogen. Das von der Mattenbahn 
aufgenommene Wasser verdampft allmahlich auf Grund 
der in der Bahn infolge Sonneneinstrahlung herrschen- 
den Temperaturen wieder. Dieser Effekt tritt auch auf, 40 
wenn die Mattenbahn schrag gestellt ist, da fur die Was- 
sertropfen keine glatte Oberflache zum Ablaufen vor- 
handen ist 

Die erfindungsgemaBe Wahl des Materials der ma- 
schen bildenden Faden bewirkt einerseits, daB durch die 45 
geringe Schnhtbreite der Folie eine Beeintrachtigung 
der Reflexionswirkung vermieden wird. Andererseits ist 
die Bedingung, daB Foliestreifen eingesetzt werden, die 
auf den Wirkwerkzeugen in ihrer Form thermisch fixiert 
sind, von groBer Bedeutung fur die Stabilitat der Mat- 50 
tenbahn. Im Gegensatz zu textilen Faden mit rundem 
Querschnitt sind die Foliestreifen kantig. Werden diese 
wahrend der Maschenbildung z. B. nach dem in der DD- 
PS 2 00 285 beschriebenen Verfahren behandelt, wer- 
den die entstehenden Maschen so fest in ihrer Form 55 
fixiert, daB das Auftreten von Laufmaschen bei Bescha- 
digung dieser Foliestreifen stark reduziert ist. Ein Auf- 
trennen der Mattenbahn kann daher nicht eintreten. 

Die Mattenbahnen konnen probiemlos nebeneinan- 
der im Gewachshaus angebracht werden. Besonders 60 
vorteilhaft ist es hierbei, wenn die Bahnen mit erfin- 
dungsgemaBen verstarkten Randbereichen versehen 
sind. In diesem Fall genugt es, an den Stirnseiten der 
Bahnen einfache Halteeinrichtungen, wie z. B. Stabe, an- 
zubringen. Beim Spannen der Bahnen auftretende Zug- 65 
krafte werden von den starkeren maschenbildenden Fa- 
den in den Randbereichen aufgenommen, welche gege- 
benenfalls durch das Einbringen hochfester dehnungs- 
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armer Seile noch weitcr verstarkl werden konnen. Die 
besonders hohe mechanischc Beanspruchbarkeit der 
SchuBfaden in den Randbereichen ermoglicht es, daB 
die Mattenbahnen gegebenenfalls mit ihren Randern 
zur Befestigung in Haken eingehangt werden konnen, 
ohne daB sie beschadigt werden. Eine solche Forderung 
ergibt sich, wenn die Mattenbahnen nicht als freitragen- 
de Lamellen, sondern in drehbare Rahmen eingespannt 
werden. 

Die Erfindung soil nachstehend anhand eines Ausfuh- 
rungsbeispiels naher erlautert werden. 

Eine erfindungsgemaBe Mattenbahn weist eine Breite 
von 50 cm auf. ihre Lange richtet sich nach der Breite 
des Gewachshauses. Als maschenbildende Faden sind 
1,8 mm breite Streifen von Polymermischungsfolie mit 
hohem Polyesteranteil eingesetzt, die SchuBfaden be- 
stehen aus 8,4 mm breiten Streifen aluminiumbedampf- 
ter Polyesterfolie mit einer Dicke von 12 urn. Die Ma- 
schen haben eine Lange von 2J5 mm, der Maschenstab- 
chenabstand betragt 12,3 mm. Auf beiden Langsseiten 
weist die Mattenbahn einen 2 cm breiten Randbereich 
auf, in dem sich zum Teil mehrere Maschenstabchen eng 
nebeneinander befinden, urn die Fahigkeit zur Aufnah- 
me von Zugkraften zu erhohen. Als maschenbildende 
Faden sind jeweils 3 Faden mit einer Schnittbreite von 
je 1,8 mm eingesetzt, d.h„ sie werden bei der Herstel- 
lung in einer Wirknadel gefuhrt Die SchuBfaden im 
Randbereich bestehen aus Polyester-Seide. 

Die Aufhangung im Gewachshaus erfolgt mittels an 
den Stirnseiten der Bahnen angebrachter Stabe, die mit 
einer Vorrichtung verbunden sind, welche die nebenein- 
ander befindlichen Bahnen um deren Langsachse dre- 
hen kann, so daB je nach Erfordernis eine unterschied- 
lich groBe Licht- und Warmereflexion einstellbar ist 

Selbstverstandlich konnen die erfindungsgemSBen 
Bahnen auch in festen Rahmen angeordnet werden. Da- 
zu konnen sie auf Grund ihrer hohen Festigkeit im 
Randbereich in am Rahmen angebrachten Haken einge- 
hangt werden. 
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